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Vorgefertigtes bogen- Oder bahn- 
ffirmiges Material 



Die Erfindung betrifft ein vorgefertigtes bogen- oder bahn- 
formiges Material, welches als Abdichtungsmaterlal, beispiels- 
weise fUr Dficher oder Fufiboden, geeignet ist. Das erfindungsge- 
mS.&e Material ist besonders zur Aufbringung auf BetonflSchen 
geeignet und wird im folgenden in der Hauptsache im Hinblick 
auf diesen Verwendungszweck nSher erlSutert. Es ist jedoch zu 
beachten, dafi sich das Material unter entsprechender Abwandlung 
auch zur Abdichtung anderer PlSchen einsetzen ISfit. 
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Die OberflSchen flacher BetondScher von FabrikgebSuden, Wohn- 
blocks Oder einzelner Muser sind bislang gewohnlich durch Auf- 
bringen von heifiem Asphalt, von Dachpappe zusammen rait heifieni Bi- 
tumen Oder mit Hilfe bahnfSrmiger Materialien unter Anwendung . 
heiBen Bitumens oder von Klebmitteln auf LSsungsmittel- Oder 
Emulsionsbasis abgedichtet worden. 

Alle vorstehend aufgezShlten Methoden leiden an dem Nachteil, 
dafi erfahrene FachkrSfte erforderlich sind, daB der Bitumen 
an der Baustelle erhitzt werden muB oder daB andere flUssige 
Hilfsmittel Verwendung finden mdssen, was gleichzeitig die 
Lohnkosten in die H8he treibt. 

Es wurde nunmehr ein vorgefertigtes bogen- oder bahnfOrmiges 
Material entwickelt, welches sich ohne Verwendung heiB aufzu- 
bringender oder 18sungsmittelhaltiger.Bitumenmassen verarbeiten 
ISBt. Die Materialien sind ebenfalls auf Bituraenbasis (der Aus- 
druck "Bitumen" oder"bitumin5s" schlieBt im vorliegenden Zu- 
sammenhang Bitumen, Asphalt, Teer oder Pech sowie deren natUr- 
liche Oder synthetische Derivate mit ein) aufgebaut, wobei eine 
Seite im wesentlichen nichtklebend ist und somit nach auBen frei- 
liegen kann, wShrend die andere Seite selbstklebend ausgebildet ist. 
Unter "selbstklebend*' werden im vorliegenden Zusammenhang Hilfs- 
stoffe verstanden, welche bei Normaltemperatur und ohne Anwen- 
dung von WSrme oder Losungsmitteln eine dauernde Bindung des 
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Materials an unregelmaBige und/oder staubigen BetonflSchen 
ergeben. 

Gegenstand dier Erfindung ist somit ein vbrgefertigtes bogen-r 
Oder bahnfSrmiges Material, welches durch folgenden Aufbau 
gekennzeichnet ist: 

a. Eine bituminSse Lage aus mindestens einer Schicht aus einer 
bituminBseh, mindestens ein Polymeres gleichmSfiig oder un- 
gleichmSBig innerhalb der Dicke der Schicht Oder der Schichten 
verteilt enthaltenden Masse, wobei eine Seite der bituminSsen 
Lage im wesentlichen nichtklebend ist und die andere Seite 
(gemEB vorstehend gegebener Definition) selbstklebende Eigen- 
schaften aufweist, 

b. ge gab enenf alls innerhalb der Dicke der Lage a. eine ver- 
stSrkende Schicht und 

c. an der selbstklebenden Seite der Lage a. ein Schutzttberzug, 
welcher sich von der Lage a. ohne erhebliche BeschSdigung der- 
selben physikalisch entfemen IS&t.. 

Vorzugsweise besteht die Lage a. aus zwei ini1;einander verbundenen 
Schichten, von denen die eine eine selbstklebende biturainose 
Klebmittelmasse und die andere eine nichtklebende Bitumenmasse 
ist. Gewtinschtenfalls kann jedoch die Lage a. aus einer einzigen 
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Schicht aus selbstklebender bitumin5ser Klebmittelmasse be- 
stehen, wobei eine OberflSche der Schicht (beispielsweise 
durch Oxydation Oder durch UV-Bestrahlung oder durch Auf- 
bringen eines leichten mineralischen oder metallischen Pulvers) 
zur weitgehenden Beseitigung der selbstklebenden Eigenschaften 
behandelt ist. Wenn die Lage a. aus zwei Schichten besteht, 
dann kann die Schicht aus Verst5rkungsmaterial innerhalb einer 
Oder beider Schichten oder zwischen den beiden Schichten ange- 
ordnet sein. Die nichtklebende Seite der Lage a. kann gegebenen- 
falls mit einer Beschichtung aus einem leichten mineralischen 
Material oder einem Metallpulver versehen sein. 

Gewohnlich ist die Lage a. an der klebenden Seite mit einer Schutz- 
schicht versehen, welche sich ohne erhebliche BeschSdigung der 
Lage a, von dieser physikalisch trennen ISBt. So liegt das Ma- 
terial in der Form, wie es in der Pabrik hergestellt, .gelagert 
und zur Baustelle transportiert wird, als Laminat aus der 
Schutzschicht und der Lage a. vor, wShrend die Schutzschicht 
vor dem eigentlichen Einsatz abgezogen wird. Die Materialien 
liegen am gUnstigsten in Form von Rollen vor. 

Die Breite des neuartigen Materials kann stark schvmnken und z.B. 
zwischen 2,5 und 120 cm oder darUber liegen, abhSngig von dem 
beabsichtigten Verwendungszweck; im allgemeinen wird die Breite 
mindestens 5 cm, beispielsweise 15 bis 90 oder 100 cm betragen, 
wobei Breiten an der oberen Grenze dieses Bereichs von beispiels- 
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weise 60 bis 100 cm bevorzugt sind, wenn eine groBere PlSche 
wasserdicht gemacht werden soil. Die Dicke des neuartigen Ma- 
terials kann ebenso abhSngig von dem Verwendungszweck stark 
schwanken, liegt jedoch im allgemeinen zwischen 0,025 und 0,6 
Oder 0,9 cm. 

Das Polymere in der bituminSsen Masse kann ein elastomeres oder 
nicht elastomeres Polymeres sein. Gflnstigerweise ist die Bi- 
tumenmasse eine Bitumen/Kautschukmischung, welche vorzugsweise 
aus Natur- oder Synthesekautschuk .in ursprUnglicher oder zurilck- 
gewonnener Form und Bitumen als weiche Mischung er- 
halten wird. Das GewichtsverhSltnis von Bitumen zu Kautschuk 
liegt vorzugsweise e bei 70 : 30 oder 80 : 20 bis 95 -5, insbe- 
sondere bei etwa 90 :10. Andererseits kann die Bitumenmasse 
eine Miscljung verschiedener Bituraenarten sein, welche gegebenen- 
falls ferner schwere oder leichte MineralBle oder andere Weich- 
macher enthSlt. Im allgemeinen. haben geeignete Bitumenmas&en einen 
Erweichungspunkt (mit Ring und Kugel) von 70 bis 195°Q und Pene- 
trationswerte von 5 bis 300 bei 25°C (ido g und 5 Sekunden nach 
dem Verfahren des Institute of Petroleum); der Erweichungspunkt und 
der Penetrationswert k3nnen innerhalb dieser Bereiche von einer 
Seite der Schicht bis zur anderen schwanken oder die Werte kBnnen 
innerhalb der ganzen Schicht konstant sein. 

Eine groBe Anzahl verschiedener Materialien kann als Schutzschlcht 
Verwendunf. finden. Papier mit einer Trennbeschichtung, z.D. siliko- 
nisiertes Papier oder mit einem geeigneten Polymeren besehichtetea 
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Papier sind brauchbar. Andere geeignete Stoffe sind Polien' 
organischer Polymerer, insbesondere aus Polyvinylchlorid. 

Palls gewttnscht kann die nichtklebende Seite der Lage a. ^ 
weiterhin behandelt sein, um sie vor BeschSdigung zu schfltzen 
und/oder zur Verbesserung der Verankerung anderer Stoffe, wie 
Beton Oder Asphalt, welche anschliefiend aufgebracht werden 
kSnnen. Die Oberflache kann beispielsweise texturiert oder 
geriffelt sein. 

Wie oben bereits ausgefOhrt dienen die Materialien dazu, Ober- 
flSchen, insbesondere BetonflSchen, wasserdicht zu macheh, indem 
die klebende Seite der Lage a. auf die PlSche aufgebracht wird, 
wobei eine Mehrzahl einander iiberlappender Bahnen erforderlichen- 
falls Verwendung findet, urn eine kontinuierliche Membran auf der 
gesamten PlSche zu erhalten. Das Material kann den Witterungs- 
bedingungen frei ausgesetzt bleiben oder gegebenenfalls nach der* 
Aufbringung rait einer weiteren Beschichtung,z .B. einer Beton- 
schicht, einer Sandschicht oder einer Zementabdeckung oder einer 
anderen Estrichmasse, einer Asphaltschicht oder einer anderen 
Verkleidung (Iberschichtet werden. 

Beispiele filr geeignete Materialien ftlr die VerstHrkungssch Lcht 
zum Einbau in die Lage a. sind Glasfasern (gev/ebt, als Netz, als 
Vlies, als Polie oder als Strang), synthetische Polymere (gewebt, 
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als Netz, als Folie Oder als Strang), Metalle (als Folie oder 
als gestreckte Oder perforierte Metallschicht) , Stoffe (Gewebe 
Oder Vliese) oder Papier. 

Wie oben bereits dargelegt kBnnen die Materialien als Estrich- 
oder Dachbeiage, insbesondere fur die flachen Dacher von Pabrik- 
gebSuden, Wohnblocks oder sonstigen Gebauden Verwendung finden. 
Perner sind sie als Brflckenabdeckungen geeignet, wo das Material 
wie zuvor angegeben auf gebracht und anschliefiend mit einer heiUen 
Asphalts chicht als Fahrbahn versehen wird. 

Das Material ISBt sich ohne Schwierigkeit nach an sich bekannten 
Verfahren herstellen. 

In der beiliegenden Zeichnung sind bevorzugte Ausfuhrungsformen 
des erfindungsgemMBen Materials jeweilff im Schnitt dargestellt. 
Figur 1 zeigt den Aufbau eines Materials mit Schutzschicht auf der 
selbstklebenden Seite. wie es die Fabrik verlSfit und zur Bau- 
stelle transportiert wird. Das Material besteht aus einer Schicht 1 
aus nichtklebender Bitumenraasse und einer Schicht 3 aus selbstkle- 
bender Bitumenmasse, zwischen welche ein Gewebe 2 als VerstSrkungs- 
schicht eingelagert ist. Die selbstklebende Seite des -Materials ist 
mit einer Schutzschicht H versehen, welche sich -wie dargestellt - 
von der Schicht 3 ohne ZerstSrung derselben abziehen l&Rt. 
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Pigur 2 zeigt eine andere Ausfiihrungsform des erfindungsge- 
mSfien Materials nach dessen Aufbringung auf einen Untergrund 
aus Beton. Das erfindungsgemafie Material besteht dabei aus 
einer nichtklebenden Bitumenschicht 11, welche ein Drahtnetz 
12 zur Verstarkung enthSlt, sowie einer selbstklebenden Bitumen- 
schicht 13. Diese haftet fest an dem Betonuntergrund 111. Der 
auf die selbstklebende Seite des Materials, d.h. die Bitumen- 
schicht 13, aufgebrachte SchutzUberzug ist in diesem Pall vor 
der Aufbringung auf den Untergrund entfemt worden. 
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Patentansprtiche 

^ 1. Vorgefertigtes bogen- oder bahnformiges Material, gekenn- 
^ zeichnet durch folgenden Aufbau: 

a. eine bituminSse Lage aus mindestens einer Schicht aus 
einer biturainc3sen, mindestens ein Polymeres gleichmaJiig 
Oder ungleichmaiSig innerhalb der Dicke der Schicht oder 
der Schichten verteilt enthaltenden Masse, wobei eine 
Seite der bitumihSsen Lage im wesentlichen nichtklebend 
ist und die andere Seite (gemSii vorstehend gegebener De- 
finition) selbstklebende Eigenschaften aufweist, 

b. gegebenenfalls innerhalb der Dicke -der Lage a. eine ver- 
starkende Schicht und 

c. an der selbstklebenden Seite der Lage a. ein SchutzUber^ 
zug, welcher sich von der Lage a. ohne erhebliche Beschadi- 
gung derselben physikalisch entfemen ISB^. 

2. Material gemSfi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daft die 
Lage a. aus zwei miteinander verbundenen Schichten besteht, ■ 
von denen eine eine im wesentlichen nichtklebende Bitumen- 
masse und die andere eine selbstklebende Bituinenmasse isf. 

3. Material geraSfi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dafi die 
Lage a. aus einer einzigen Bituraenschicht , vorzugsweise einer 
einzelnen Schicht aus einer ursprUnglich selbstklebenden. Bi- 
tumenmasse besteht, wobei eine Seite der Schicht durch Oxy- 
datibn, durch Bestrahlung mit UV-Licht oder durch Aufbringen 
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eines leichten mineralischen Pulvers Oder eines Metall- 
pulvers im wesentlichen nichtklebend gemacht ist. 

Material gemSfi den AnsprUchen 1 bis .3> dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bitumenmasse eine Bitumen/Kautschukmasse ist. 

Verwendung des Materials gemSB den Anspriichen 1 bis >\ zur 
Wasserabdichtung eines Untergrundes durch Aufbringen des 
Materials mit der klebenden Seite auf den Untergrund. 
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